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/!                                       Remarque. — M. Keep ne dit point sur quoi il base sa première raison; on
^                                   ne voit pas bien en effet comment la résistance propre d'une si petite proportion
d'Aï, peut intervenir.
8° Résistance au choc.
L'amélioration due à l'Ai, est bien plus grande pour les fontes blanches que pour les fontes grises.
L'explication de ce fait est que si l'on fond de la fonte blanche seule, elle
devient plus poreuse à chaque fusion; au point qu'à la huitième fusion elle ne
résiste plus qu'à 68 livres par pouce carré (soit environ 4 kilogrammes par
^                             centimètre carré}. Dès lors l'amélioration par l'Ai, a un bien plus grand effet
1    -                             sur une fonte blanche, que sur une fonte qui est déjà presque homogène et
r|    ~                             naturellement tenace.
1\                                        Ce n'est pas la résistance propre du graphite qui agit, mais la résistance
--4     .                              étant répartie uniformément, ce qui est l'effet de l'Ai, sur les fontes blanches,
a ^                             il n'y a plus de soufflures et, par suite, plus de ruptures anormales à craindre.
4( •   :.                                                                   9° Elasticité.
«*^
Cette question a été traitée dans les deux numéros qui précèdent; on a vu
l -                                  que la résistance est augmentée par AL et que le métal est devenu moins
[    -     .                         cassant.
10° Allongement permanent*
<i ~
J*                                       L'homogénéité étant" accrue, on comprend que l'allongement permanent soit
diminué, ce que l'expérience a vérifié.
. î -
!'•      '                                                    11° Retrait de la fonte.
'l      " ;
'\                                 Quand le C. passe de l'état combiné au graphite, au moment de la ' cristallisa-
•!     * '                            lion par un refroidissement brusque, le volume augmente. Lors donc que la
I     -,                              fonte se refroidit, elle se contractera d'autant moins qu'il y restera moins do
-~   „                              carbone combiné.
>     ,                                  Ainsi les fontes blanches, les plus riches en carbone combiné, se contractent
;     ";                             de 1/4 jusqu'à 1/3 de pouce par pied (un pied contenant 12 pouces la contraction
'                                   est de 1/48 à 1/36 [M. Langenhove dit 1/55 à 1/38]), tandis que les fontes épaisses
ne se contractent que de 1/10 de pouce linéaire (soit 1/120).
L'AI, augmentant la quantité de graphite, réduit donc la contraction, ce qui est un avantage pour le moulage.
Dès la troisième fusion l'effet est sensible : l'effet paraît plus marqué sur les barres minces.
Si on commence l'opération avec un creuset neuf, l'effet apparaît plus vite, le silicium fourni par les parois agissant dans le même sens que l'Ai.
Mais les premières expériences faites ne sont pas encore suffisantes pour établir une loi générale.3     laitons à teneur élevée obtenus à Kroges doivent leur fragilité; il est probable
